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Dieser internatlonale voriauflge PrOfungsbericht wunde ^er mit der inte^^^^ voriauflgen PrQfung 
beauftragten BehSrde erslellt und wild dem Anmelder gemas Artikel 36 Obennittelt. 



Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter eInschlleBlich dieses Deckblatte. 



A.iriprrifim iieaen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen. AnsprOchen 
JnSer zSnunge^ d!e geandert wurden und diesem Bericht zugrunde "egen.unclbder Blatter rntt vor d,eser 
BeSSJle SSnommSnen Birlchtigungen (siehe Regel 70.1 6 und Abschnitt 607 der VenA^altungsrlchtllnien zun. 
PCT). 



Diese Aniagen umfassen Insgesamt 3 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthSit Angaben zu folgenden Punklen: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Kelne Eistellung eines Gutachtens Ober Neuhelt. erfinderlsche TStigkeit und geweitliche Anwendbarkelt 

Mangelnde Einheitlichkeft der Erfindung 

BegrOndete Feststellung nach Regel 66.2 a)il) hinsichtlich der Neuheit. der erfinderischen Tatlgkeit und der 
gewerbHchen Anwendbarkelt; Unterlagen und ErWamngen zur StOtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefOhrte Unterlagen 
Bestimmte MSngel der intematlonalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03yD9235 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf elne 
Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind itim nictit beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeir) 70. 16 and 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

•J -9 in der ursprQngllch eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-12 eingegangen am 21 .04.2004 mit Schreiben vom 1 9.04.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden Ist (nach Regel 55.2 undA)der 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarlen Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale voriaufige PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefQhrt worden, das: 

□ In der internationalen Anmeldung in schriftlicher Fomi enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklamng. daB die in computerlesbarer Form erfassten Infonnationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. lEI Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
elngereicliten Fassung hinausgehen (Regel 70-2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punia 1 hinzuweisen; sie sind diesem Benefit 
beizufugen.) 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusStzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-12 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: Anspruche: 1-12 

Nein: AnsprQche: 



2. Unteriagen und Erklarungen: 
slehe Beiblatt 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP03/09235 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 

Zu Punkt 1 

Grundlage des Berichts 

1) Der Anmelder hat Im Anspruch 1 folgende Merkmal gestrlchen: 

Die Behandlung des Bauteils in einem Zwisclien- oder Endscliritt mit einem 
Komplexbildner. 

Dieses Merl<mal ist jedoch in der ursprunglichen Offenbamng als wesentlicli 
liingestellt worden und das Mer1<mal ist tatsachlicii fur die Funlction der Erfindung 
unter Berucl^siclitigung der teclinisclien Aufgabe, die sie losen soli wesentlich. 
Das Streiclien dieses Meri<males bringt Sacliverhalte ein, die uber den Inhalt der 
Anmeldung in der ursprunglicli eingereicliten Fassung hinausgehen. Es liegt somit 
ein VerstoB gegen Artil<el 34(2)(b) PCT vor. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststeilung nach Artlkel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und 
Erklarungen zur StOtzung dieser Feststeilung 

1) Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: US-A1 -200207401 7 

D2: Derwent WPI; AN: 1 986-274660(JP(A) 61 1 99085) 
D3: US-A-2710271 

2) Das Dokument D1 offenbart ein Verfahren zur Reinigung und Aufarbeiten von 
degradierten Turbinenbauteilen, die auf den SuBeren OberflSclien mit IS/ICrAlY 
beschichtet sind. Die Bauteile wurden zuerst in einem KOH-Salzbad eingetaucht 
und bei 575 °F (300°C) 10 IVlinuten lang beliandelt und mit Wasser gespult. 
AnscliieBend wurden die IVlCrAlY scliicliten mit Saure in bekannter Weise 
entfemt. Die Aufbereiteten Bauteile konnten nacli einer emeuten 
Scliutztbescliiclitung wieder venwendet werden (sieiie Anspruclie, Zeiciinungen 
und Absatze 0015, 0017 und 0023-0027). 

2.1) Das Dokument D2 offenbart ein Verfafiren zum Entfemen von GieBereisand (eine 
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Beschlchtung) von Turbinenbauteilen. Der Bautell \wlrd zuerst in einem NaOH- 
Schmelze eingetaucht und anschlieBend mehrfach mit HCI gewaschen. 

2.2) Das Dokument D3 offenbart ein Verfahren zum Belzen von insbesondere 
rostfreiem Stahl oder einer Nickellegiemng. Das Verfahren umfaBt eine 
Behandlung in einem Salzbad mit anschlieBender Behandlung in einem oder 
melireren Saurebadem (seilie Beisplele). 

3) Keines der Dokumente 01 bis D3 offenbart die Venwendung eines Salzbades 

enthaltend Natrium- und/oder Kaliumliydroxid sowie Natriumoxid. Der Gegenstand 
der Anspriiche 1-12 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die Aufgabe, die durch die Venwendung vom jetzigen Salzbad geldst wird in der 
Verbesserung der Relnigungsleistung, die mit den bekannten Schritten enneicht 
wird gesehen. 

Natriumoxid verstartct den cliemischen Angriff auf die zu entfernenden Bereicfie, 
und zusammen mit der Saurebeliandlung wird somit die Aufgabe gelost. Diese 
Lehre wird durch keines der zitierten Dokumente nahegelegt. Eine erfinderische 
Tatigkeit ist daher anzuerkennen (Artikel 33(3) PCT). 



Virmhtait prrr/ReiMatt/xna (PSfttt fEPA-Aoril 1997) 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Entf emen- ein^s Schichtbereichs (7,10) eines 
Bauteils (1) , 

bel dem das Bauteil (1) zueafst in zumlixd^st einem Salzbad 
(13) behandelt wijrd, xind 

daiin in einem welteren Verf ahrensschritt zumindiest elninal 
tnit zumindest einer ersten Saure behandelt wird^ 

dadurch gekennzeichnet, 

• dass fur das. zumindest erste Saurebad ( 13 ) . Salpetersaure 
(jHNOa) und Phosphorsaure (H3PO4) verVrendet . wird, 

dass fur das Salzbad (13) NatriumhycLroxid (NaOH) und 

• Kaliutnhydroxid (KOH) verwendet wir^A, 

wobei dem Salzbad NaaO als Sauerstof f lief erant beigefugt 
Wird. . • • 

2: Verfahren nach Anspmch 1, 

dadurch .gekennzelchnet, dass 

£ur das Salzbad (13) Kaliumhydroxid ixrid Natriumhydroxid in 
einem Mischvmgsverhaitnis von 1 zu 1 (vol%) verwendet 
wird. 

3 . Verf aliren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichne.t, dass 

zwei verschiedene Sauirebader (13) verwendet -werden. 



2002P14335WO . 



4. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichniet^ dass 

als Saure fixr das zweite satirebad (13) Salzsaure (HCl) 
verwendet wird. / 

5. Verfahren. nach Anspruch 4, * 
dadurch g.ekennzeichnet, dass 

zuerst Salpetersaure (HNO3) und Phospjiorsaure (jiljPO*) xxnd 
dann Salzsaure (HCl) verwendet wird..' 

/ 

6. Verfahren nach Anspruch 1, / 
dadurch gekennzeiclinet, dass 

\ 

eine Ultraschall sonde (16) in detn Bad (13) verwendet wird, 
uiti das Verfahren zu beschleimigen. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

vor der Behandlung des Bauteils (1) im Salzbad (13) 
und/ Oder 

nach der Behandlung im Salzbad (13) und/oder 
nach der ersten Saurebehandlung und/oder 
nach einer weiteren Saurebehandlung 

das Bauteil (1) mit dem zu entfernenden Schichtbereiorh 
(7,10) sandgestrahlt wird oder 

ein Stromungsschleifen mit dem Bauteil (1) durchgefuhrt 
wird. 
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8. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

dem Salzbad zumlndest ein Sauerstof £lle£erant hinzuge£{!igt 
wird . 

* 

9. Verfahren nach Anspruch 9, , / 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der zumlndest eine Sauerstof f lief erant ein Oxid ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, / 
dadurch gekennzeichnet^, dass 

der zuniindest eine Sauerstof f lief erant ein Metalloxid ist. 

11. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

in zumindest einem Zwischenschritt eine Wasserting und/oder 
Trocknung des Bauteils (1) durchgefuhrt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Bauteil (1) in einem Zwischen- oder Endschritt mit 
einem Komplexbildner behandelt wird. 



